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1 



Farbstofiknischungen zrnn FSrben von Fasermaterialien enthaltend 
Polyesterfasem 

Die vorliegendB Etfindung betrifift Mischungen von Farbstoffen, ihre H«^tellung und 
5 ihre Varwendung zum Farben oder Bedrucken von Fasennaterialien» die Polyester 
enthaltenden. 

Farbstoffe und FarbstoffniischungMi zum Farben von Polyester sind bekannt. Auch 
Farbstoffe und Farbstoffhiischungen zum Farben von halbsynthc^schen oder 

10 synthetischen hydrophoben CellulosSacetat enthaltenden Fasermaterialien wie z. B. 
CeUuIose 2 V2 -Acetat und CeQulosetriacetat, sind bekannL Es hat sich jedoch gezeigt, 
dass diese Faibstofte oder deren G^nische den h5chsten AnsprOchen, insbesondeie im 
Bezug auf die Reproduzierbarkeit, Empfindlichkrft gegen die Faibebadtempetatur, oder 
die Eignung jfUr ^>ezifische I^beverfahren, insbesond^ bei d&r Verwendung ein^ 

IS Jigger- Oder JetEarbeapparatur, nidic immer vollauf genfigen. 

Auch Ziehen Fabstoffe die Polyester gut firben, oft nicht gut auf CeUuIose 2V2 - Acetat- 
oder Cellulosettiacetatfaseni auf. Andererseits Ziehen Pabstoffe die CeJluIose 2V2 - 
Acetat- Oder Cellulose triacctatfasem gut firben, oft nicht gut auf Polyester auf. 

20 

Zusfitzlich zeigen gewisse fUr Acetatfasem geeignete Farbstoffe eine gross© 
Temperatuien^findlichkeit, sodass bei nicht gleichmassiger Temperaturverteilung in 
der FMd>eflotte eben£alls ein schlechtes Warenbild bzw. Farbtiefe entsteht 

25 . CI. Disperse Blau 183 und seine Derivate lassen sich nicht auf Celluloseacetat farben 
und geben beim Fdrben nach dem Ausziehvecfiahren auf Polyester kaum gleichmSssige 
Farbungen. 

Es besteht daher Bedaif nadx neuen Farbstoffen oder Farbstof&nisdhungen, welohe 
30 diese Nachtefle nicht zeigen und irotzdem zu Faibungen mit einem Bunttonwinkel (der 
Buntton beschreibt die Art der Buntheit (DIN 5033-1: 1979-03) ) von 295 bis 305" 
(vorzugsweise 298 bis 302°) bei einem Richtyptiefe 1/1 auf Polyester (nach DIN 
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5033n'eU 3) und der gleichen bzw. aim»iemd gteichen Buntheit wie C.L Disperse Blau 
183 bei gldchoi oder besseren Echtfieiten fiihiai. 

Es wurde nun ttbexraschenderweise gefimden, dass die eifindungsgemSssen Mischungen 
5 die oben angegebenen Kriterien weitgehend erftlllen, wMhrend die Egenschaften der 
einzehien Farbstoffe diese Kriterien nicht oder nur ungentlgend erffillen. 

Gegenstand der voriiegenden Erfindung ist somit eine Farbstoffinischmig enthaltend 
mindestens einen Farbstofife d^Fcmueln (1) 



20 



n 2 J' --^ 



(1) 



10 R/ 
und nundestens dnen Fabstoff der Fcamel (2) 




(2) 



'7 



25 



wobei 

Ri Wasserstoff, Halogen, Nitro oder Cyano 
15 RaWasserstoff, Halogen, Nitro Oder Cyano 

R3 Wasseistoff, Halogen, Ci-Q-Alkoxy oder Ci-C*-Alkyl 
R4 Wasserstoff, Ci-Q-Alkyl 

R5 Wasserstoff, unsubstituiertes oder durch Hydroxy. Cyano. C-Q-Alkylcarbonyloxy. 
substiniiertes Ci-Ci-Alkyl oder C,-C4-Alkenyl 

Rfi unsubstituiertes oder durch Hydroxy. Cyano. d-C^-Alkylcarbonyloxy, C,^- 
Alkoxycarbonyl substituienes Ci-Q.Alkyl oder Ci-Ct-Alkenyl, 
R7 Nitto. Ci-C^-Alkoxy oder der Rest -SQ2CH3 
R« Wasserstoff Oder Ci-Cj-Alkyl, 
Rs Wasserstoff Oder Ci-Q-Allsyl, 

Rio unsubstituiertes oder durch Hydroxy oder Cyano substituiertes Q-CVAJkyl. 
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15 



Ru unsubstituieatM oder dureh den Rest -O-COR12 substituicrtes C-Q-Alkyl, woiin 

RaQ-CU-Alkyl. 

bedraten. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit eine Farbstoffmischung die zu 
Farbungen mit einem Bunttonwinkel (der Buntton beschreibt die Art der Buntheit (DIN 
5033-1: 1979-03) ) von 295 bis 305* (vorzugsweise 298 bis 302°) bei einem 
Richtypiiefe 1/1 aof Polyester (nach DIN 5033/reiI 3) und der gleichenbzw.aimahemd 
gleichen Buntheit wie CI. Disperse Blau 183 bei gleichen oder besseren Eclitheiten 
fBhrt dadurch gekennzdchnet. dass sde mindestens einen Farbstoffc derFoaneln (1) 

und ndfidest^ einen FabsbxffderFotmel (2) 

entiialten. wobei die Substitoenten die oben angegebene Bedeutung haben. 



Bevoraigte Faibstoffimschung enthaltend mindestens einen Farbstoffe der Fonneln (1) 
und mindestens einen Farbstoffe der Fonneln (2) wobei R4 Ci-C4-Alkyl und Ry Nitro 
bedeutet^ 



20 



25 



Die bevomigten Farbstaffinischungen bestehen aus bis zu 60% eines Fabstoffes gemass 
der Formel (1) bezogen auf die Summe der Farbstoffe (1) und (2). Besonders 
bevotzusfEnFaAstofflnischungen bestehen aus bis zu 50% eines Fabstoffes gemSss der 
Fonnel (1) bezogen auf die Summe der Farbstoffe (1) und (2). In ganz gesonders 
bevorzugtenFatbstofifinischungen ist das Verhatnis zwischen (1) mid (2) 0.9 bis 1.1 zu 
1.8 zu 2^ also rund 1:2. der Anteil an (2) kann bis zu 99% bezogen auf die Summe der 
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FarbstoiOFe (1) und (2) betragen, in bevorzugten Rllen bis za 95% bezogen aof die 
Summe dor Farbstoffe (1) und (2). 

Besonders bevoizugt sind Miscluingen enifaaltend mindestens dnen Farbstoff der 
5 Fbrmeln (l") 




und mindestens einen Farbstoff der Pormel (2*> 




10 Welter besonders bevorzugt sind Mischungen, die zu Farbungen mit einem 

Bunttonwinkel (DIN 5033-1: 1979-03) von 295 bis 305° (vonsugsweise i298 bis 302°)" 
bei einem Richtyptiefe 1/1 auf Polyester (nach DIN 5033/Teil 3) und der gleiclien bzw. 
annahemd gleichen Buntheit wie CJ. Disperse Blau 183 bei gleichen oder besseien 
Echtheiten fuhren dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens einen Faibstoffe der 

15 Fonneln (1 ') und mindestens dnen Farbstoff der Fonnel (2') enAalten. 

Die eifindungsgemgssen Farbstafiinischungen li^Jnn^i weitere Dispacsionsfarb$to£fe» 
die zvm Nuancierra der Paibstofi&nischung dienrai, in einer Menge von bis zu 5 Gew.- 
% enthalten. Diese "Nuancierfarbstoffe" kooaem dwch tlbliches Venuisehra 
20 hinzugefUgtwerden. 

Die erfindttngsgemassra Farbstof&nischungen Wtmsa weitere DispersionsCaitetoffe, 
auch in ein@r Menge von mdbur als 5 Gew.-% endialten. Auch diese 
Farbstoffmischungen kSmien duxch UbHches Veimisdben hergestdlt weiden, sodass 
25 auch defblaue, braune und schwarze Ftrbungen anf z£. unter ander^ Polyestor- 
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imd/oder Cenaloseacetat- und/oderPolyurethanft^rnjatcrialieii heigesteUt werdeu 
kOnnea. 

Tiefblaue, braune and schwarze Farbungen die z.B. unter anderem auf Polyester- 
5 and/Oder auf CelluloseacetatmaieriaHeii und Fasennaterialien die aus Miscbungen von 
Polyester- und/oder auf CeUuJoseacetatfasennateriaUen bestehen kfinnen anfarben, 
ktonen ohne weiteres mit den oben genannten Farbstoffmischungen enthaltend 
mindestens zwei Farbstoffe der Formeln (1) und (2) bzw. derFbrmeto (V) und (2*) 
zusammen mit Dispersionsfarbstoffenmischungen, die aus gelben, loten und/oder 
10 orangenDispersionsfarbstoffen bestehen, ethaltenwerden. 

Als orange, gelbe oderrote Komponente kann jedisr orange, gelbe oderiote 
Dispersionsfiarbstoff verwendet werden, so er mit der obigen Mischung imi^atibel ist 

15 Bin weiterer Gegenstand der EtBndung ist eine Mischung die wenigstens ^n Fabstoff 
der Formel (1), wenigstens einen Farbstoff (2) und wenigstens einen der folgenden 
Fabstoffeentiialt: 



°=<?-% 

-Halogen 



r/~\ """O"'^— (3) 



20 wodn 



Ri3 Q-Q-AJkyl, CrC*-Alkyl und Hiilogen die Halogenatome bedeuien. 




25 



wobei die Ringe A und B weitersubstituiert weiden kCnnen, 
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(S) 



15 



worm 



Ris Ci*C4-AlkyI ist iind did Rioge C und D weitersubsdtuiene weiden kannen. 




(6) 



wonn 



Ri6 unsubstituiertes oder durch Hydroxy oder Cyano substituiertes Ci-C4-Alkyl, Rj? 
unsubstituiertes oder durch den Rest -0-CORi« substituiertes Ci-Ct-Alkyl, worin Rig 
Ci-Q-Alkyl, R32 Nitro, Ci-Q-Alkoxy oder der Rest SOzCHz und R33 Wasserstoff oder 
10 Ci-Q-Alkyl sind. 



"30 




(7) 



wonn 



R» Ci-C«-Alkyl, Rao Ci-C4-Alkyl, R15 Ci-A-AUcyl und R22 Ci-Q-Alkyl oder der Rest • 
15 NHCOR23 sind, warin R23 Ci-C^-All^I ist, 

ISIHj O OH 

(8) 




(9) 
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worm R24 Halogen ist. 




worin 

Rzs Cyano, Nitro oder Halo^i. R20 Halogen, onsubstitaiertes oder durdhi Hydroxy 
sabstitdertes Ci-Gi-Alkyl und R^s unsubstituieKtes oder dutch Hydroxy substitaiertes 
Ci-CU-Alkyl sind und dor Naphthyliing E w^tersubstituiert werden kann, 
10 und/oder 




worin 

R26 Ci-C4-Alkyl Oder der jRest NHCORi, sind, worin R17 Ci-Cj-Allgrl ist, R^y Q-Q- 
15 Alky! Oder Ci-Ca-Alkylcarbonyloxy-Ci-Q-Alkyl und R2B Ci-C^-AIkyl oder Q-C*- 
Alkylcarbonyloxy-Ci-C*- AJkyl sind. 

Ci-Q-Alkyl als soldbes and als Rest in Ci-Q-AlkylcartKJnylainino oder C1-C4- 
ADcylcaibonyloxy, ist Methyl. Ethyl, Propyl, Isopropyl, n = Butyl, Isobu^l, sec-Buiyl 
20 odertert-BuQrL 

Ci-Q-Alkoxy als solches oder als Rest in Q-Q-Alkoxycarbonyl ist z. B. Methoxy. 
Ethoxy, Fropoxy oder Butoxy. 
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Ri, R3, und Biae als Halogen sind z. B. Biom Oder voxzugswdse Chlor. 

und Rta als Halogoi sind z. B. Chlor od«r vorzugswdse Biom. 
Halogen in der Formel (3) ist z. B. Brom oder voizugsweise Chlor. 
5 R5, Re und Rie als Ci-Q-Alkyl sind ftopyl oder Isopropyl und insbesondere Ethyl. 
R13. R15. Ri8» R22, R23, Rs. R31 und R33 als Ci-C4-Alkyl sind vorzugsweise Ethyl und 
insbesondere Methyl. 

Ri4, Ri9, R21. Ru. R30 und R25 als Ci-C4-Allryl sind vorzugsweise Methyl und 
insbesondere Ethyl. 

10 Ri9, R20, R27. und R28 als Ci-Ci-AIkyl sind vorzugsweise Ethyl und insbesondere 
Propyl, 

R30 und R31 sind vorzugsweise Ci-Ct-Alkyl. 

Rjsfi Ist vorzugsweise Nitro oder der Rest -SO2CH3. 

15 Die Ci-C4-Alkylreste sind mit den vordeihand genannten Substituenten in der Regd 1- 
oder 2-fadi sufostitnierL 

Die Ringe A bis E kOnnen unabhSngig voueinander z. B. durch Ci-Q-Alkyl. C1-C4- 
Alkoxy, Halogen, Nitro, Cyano od«r Acylamino substituiert weiden. 

20 

Bin weitera Gegenstand der Brfindung ist eine Mischung die wenigstens dnen Fabstoff 
der Formel (1*), wenigstens einen Faibstoff (2') und wenigstens einen der Fabstoffe mit 
den Fotmein (3) und/oder (4) und/oder (5) und/oder (6) und/oder (7) und/oder (8) 
und/oder (9) und/oder (10) und/oder (1 1) und/oder (12) enthalt. 

25 

Bevorzugte Mischungen sind Mischung die wenigstens einen Fabstofif der Formel (1), 
wenigstens ein^ Farbstoff (2) und wenigstens eit^en der folgenden Fabstoffe enthalt: 
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Ci 



wobei R*ii Ca Ws Q Alkyl bedeutet 



Die H«rstellung der oben erwahnt^ Fatbstoffe ist bekannt. 

5 Die erfindimgsgemiissen Farbstof&mschungen kfinnen als Farbstoffe zom Farben und 
Bedrucken von Polyesterfasem enthaltenden Fasermaterialien, vor allem 
Textilmaterialien, verwendet werden. Dies Fasennaterialien kdnnen zusatzlich 
halbsynthetischen hydrophoben iind/cMj^ Celluloseacetatfasem enthalten wie z, B. 
Viskose oder Polyamid. TextilmateriaKen aus Mischgeweben, die halbsynthetisdien 
10 hydrophoben, Celluloseacetat enthaltenden TextilmatearialiMi imd z. B, Viskose Oder 
Polyamid enthalten, kdnneo ebenfalls mit Hilfe der erfindungsgemassen 
Farbstoffnoiscfaimgen ge&rbt oder bedruckt werden. 

Als halbsynthetische hydrophobe, Polyestra endudtende Textilmatezialien komin«i vor 
15 allem Cellulose 2 Vi-Acetat und Cellulosetriacetat und Celluloseacetat in Ftage. 

Die Applikadon d^sfindungsgemassen VerUndungen auf die Textilmaterialien 
odfblgt nach bdrannten Farbever&hren. Beispidsweise f&bt man Cellulose-2V2 -acetat 
voizugsweise zwischen ungefffltr 65 bis 95"C und Ceflulosetriacetat bd Temperamren 
20 zwischen 65 und ISO'C, insbesondare zwischen 90 Uttd 125°C. Rcine 

PolyeslBrfasennaterialien kOnnen bei Temperaturen tns zu 130" gefSrbt werden. 

Die ©cflndungsgemassen FarbstojB&nischungen fSrben im FMrbebad gleichzeitig 
anwesende Wolle und Baumwolle nicht oder nur wenig an (sehr gute Reserve), so dass 
25 sie auch gut zum Farben von CelluloseacetatAVolIe- und Celluloseacetat/Cellulose- 
Mischgeweben oder Polyester aileine varwendet werden konnen. 

Die eriindungsgemassen Faibstof&nischungen eignen sich zum Farben nach dem 
Theimosol-Verfehren, im AusziehverfiahrOT, Pad-Steam-, Pad-Roll- und Pad- 
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II 



Jigverfahren iind ffir Drackvetfahien. Unter den Druckverfahren versteht man neben 
den klassischen Verfahren wie dem Rouleauxdnick und/oder dem Film- oder 
Schablonen^ und 'nransfefdnick auch das Faibstrahldmckvexfahren wie das Ink Jet-, 
Bubble-Jet-, Compound-Jet-, Trocken-Ink-Jet oder Hotmelt-Ink-Jet-Verfahren. 

5 

Das genannte Texdlmaterial kann dabei in den verschiedenen Verarbeitungsfonnfen 
voriiegen, wie z. B. als Faser, Faden oder VHes, als Gewebe oda- Gewirke. 

Es ist vorteilhaft. die eifindungsgen^sen Farbstoffimischungen vor ihter Verwendong 
10 in eine FarbstofEformuliening zu aberftihren. Hierzu wird die Faibstoffinisdbung 

vennahlen, so dass ihre Teflchengrosse im Mittel zwischen 0.1 und 10 Mikron betiSgt 
Das Vennahlen kann zweckmSssigerweise in Gegenwart von Dispergiennittein 
erfolgen. Beispielsweise wird ae getiocknete Faibstoffinriscliung mit einem oder 
inehreren Dispergiennittein gemaUen oder in Pastenfotnj miteinem oder mehieren 
15 Dispergiermitteln geknetet und hioauf im Vakuum odw duich ZerstSnben getrocknet. 
Mit den so erhaltenen Fonnulierungen kann man nach Zugabe von Wasser Drudqpaslen 
und Ftobebader herstellen. Als Di^rgiermiitel kommen die beim F^n mit 
Dispetsionsfarbstofifen allgemeln gebrfiucMichen Dispergatoren in Frage. Es sind z. B. 
solche, die in der EP-A-O 280 654 (Seite 5. Zeileu 40 bis 56) als Dispergiennittel 
20 genannt sind. Dies kann beispielsweise das Natriumsalz einesOgninsulfonats oder das 
Natriumsalz eines weiteren Ugninsulfouates, das aus der Reafction von Ugnin mit 
XMnatdumsulfit und Fbrmaldeliyd stammt, sein. 



30 



Die Farbstoffe konnen aber auch einzeln wie oben beschiieben fonnuliert und dann in 
einem einfechen Mischvorgang in die entsprechenden FarbstoffibrmuUeningen 
Ubergefilhit werden. 

Die Menge des oder der Dispergiermitteln in der FatbstoffformuH^g kann zwischen 
0 and 75 Gew..%, bezogen auf das Gewicht der Farbstof5efotmuHerttng. betragen. 

Die Menge der Farbstoffmischungen in der Fdibeflotte dchtet sich nach der 
gewOnschten Farbnuance; im allgemeinen haben sich Mengen von 0.01 bis 15, 
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insbesondere 0,02 bis 10. vor aUem 0,1 bis 5 Gewichtspiozent, bezogen auf das 
Gewicht des zu f^xbenden Fasramatoiales, bew^. 

Die Farbeflotten kiSmen auch vreitete Zusatze, wie z, B. FSrbeieihilfsmittBl, NeLsmittel 
S undEntschfliimereiithaltai. 

Die Farbeflotten kdnnen desweiteren Mineralsauren, wie z. B. SchwefelsSure Oder 
Phosphorsaure, Oder insbesondere organische SSuren, wie z. B. AmeisensUure oder 
Essigsaure und/oder Salze, wie Ammoniumacetat oder Nattiumsulfai enthalten. Die 
10 Saurendienen vor allemderEinsteUung des pH-Wertesder Farbeflotten, der 
voizugsweise zwischen 4 und 7 liegt 

Beim Bedrucken wird man die tlblichen Verdickungsmittel verwenden, z. B, 
modifirierte oder nichtmodifizierte natOrliche Produkie, b^ielsweise Alginate. 
15 Biitish-Gununi, Giurnni aiabicum. Ktistallgumtni, Johannisbrotkenundhl, Ttagaot, 
Carboxymethylcellulose, HydroxyethylceUalose, Sprite oder synflietische ftodukte, 

beispid[sweise.Polyacrylanude,.PolyacrylsaiireoderderenCtopolyrnere.od^^ . . . 

Polyvinylalkohole. 

20 Die o^ndungsgemSssen Farbstofftnischungen verleihen den genannten Materialioi, yoc 
allem dent Cellulose 2% -Acetat und Cellulosetiiacetat, egale Fart»t6ne von sehr guten 
Gebrauchsechtiieiten, wie vor aBlem guterlichtedidieit, Thennofixier-, Plissier-, Chlor- 
und Nassechthdt wie Wasser-, Schwdss- und Waschechfteii; die Ausfilrbungen sind 
femex gekennzeichnet dure* sehr gute ReibechOieit. Besonders tiervorzuheben ist die 

25 gute Faibausbeute und der gute Aufbau dw erfindungsgemMssen FarbstofEcnischungen. 

Die eifindungsgemassen Farbstoffinischungen kOnnen auch gut verwendet werden zur 
Herstellung von ^fischnuancen zusammen mit andeien Farbstoffen. 

30 Ausserdem eignen sich die eifindungsgemassen Farbstoffinischungen auch gut zum 
F^ben von hydrophobem Texrilmaterial aus ilberkritischeni COj. 



EoiPfaofiszeit l2.MSrz 18:39 



Case2003CH003 

13 



Die vorstehend genannte Verwendung der erfmdungsgemassen Farbstoffmischungen 
steUt ebenso einea Gegenstand der vorUegenden Erfindung dar wie ein Verfahren zum 
Farben od^ Bednicken von Polyester «nd/oder halbsynthetischem hydrophobem 
Celluloseacetet enihaltend^ Fasennaterial, insbesondere Textilmaterial aus Cellulose 
5 2V2 -Acetat, CeUulosetriacetat and Polyester, das darin besteht. die erfindungsgemSsse 
FarbstofEtaischung auf das genannte Material aufzubringen oder sie in dieses 
einzuarbeiten. Weitere Substrate, die durch das eifindungsgemasse Verfahren behandelt 
werden kCJimen, sowie bevorzugte Verfehrensbedingungen siod vorstehend bei d^ 
naheren Eriauterung der Verwendung der erfindungsgen^ssen Farbstoffinischungen zu 
10 finden. FOr die erfindungsgemass verwendeten Farbsto£6nischungen gelten dabei die 
votderhand ffir die Faibstoffe und Farbstofflnischungen angegebenen Definilionen und 
Bevorzugungen. 



Einen weiterer Gegenstand der Erfindung steUt das duich das genannte Verfehren 
15 gefirbte bzw. bedruckte Polyester-, halbsyntheiischfi. CeUuloseacetat entfaaliende 
hydrophobe Fasennaterial, vorzugswdse Textilniaterial aus CeUulose 2% -Acetat. 
CeUulosetriacetat und Polyester dar. 



20 



25 



Die nachfolgenden Beispiele dienen der Veranschaulichung d» Eifindung. 



Fine Mischung aus den FabstofGen (!•) und (2*) bestehend aus 12,5 Teilen des 
Faibstoffes (n und 26,25 Teflen des Faibstoffes (2') (der Rest (auf 100 Teile) besteht 
aus einem handdsUblichen Dispergator auf ligninsulfonatbasis) wurde verwendet zum 
FSiben von Cellulose 2V2-Acetat in eiriem FSrbebad, welches eine 
Temperaturvertedlung von 90 bis llO^C hatte. Nachdem das Cellulose 2V2-Acetat- 
TexdlstQck nach der tibUchen leduktiven Reinigungmethode (siehe Bsp 4) gereinigt 
30 wurde. fconnte eine brilliant blaues Cellulose 2V2-Acetatgewebe erhalten werden, das 
gute Schweissechtheit und gute tichechtheiten besass und egal gefSrbt war. 
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Bdsplel 2 



Der Vetsuch wunJe wiederholt gemSss Beispiel 1, wobei aber iin ganzen FBrbebad die 
Tempetatur auf 100*0 gehalten wutde. Das Resvltat war gleichwertig wie im Beispiel 



Beispiel 3 

Cellulose 2 V2-Acetatgewebe warde in einem FSrbebad unter den iiblichen Bedingungen 
10 mit folgender Farbstoffraischung gefarbt: 4,5 Teile vom Farbstoff (!•), 18 Tfiile vom 
Fabstoff (2'). 3 Teile vom folgenden Farbstoffi 

^CN 

CN 

und 22 Teile von folgendem Farbstoff: 




15 (der Rest (auf 100 TeUe) besteht aus einem handelsublichen Dispergator auf 
Ligninsulfonatbasis) 

Nach der Ublichen reduktiven Reinigung (siehe Bsp 4) erhielt man einen tiefschwaiz 
egal gefkrbtes Oewebe mit guten Echtheiten 

20 Beispiel 4 

Bine Mischung aus von Farbstoflfen gemiss Besispiel 1 wurde venvendet zur FSibung 
vott Polyester nach dem HT VerfaihrBn. Dazu wutdem dem Faibebad von dO'C die 
ttblicben FMibechemikalien zugesetzt und nach 10 IVfinnten auf bei ISO'C aufgdieizt mit 
25 einer Aufiieizrate von 1,5*C pro Minute. Bei der tempaatur wird das Bad wShiend 10 
Minuten gehalten. Danach wild das bad abgekllhlt und das Textilmaterial kalt und wann 
gespflhlt und reduktiv g«elnigt nut einer Mischung aus 3 g/1 Hydrosnlfit, 2.5 g/1 festem 
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NaOH (6 mW NaOH 36"Be), 0.5 mW Ekaline F Liquid, danach wird wieder kalt und 
warm gespflhiL Es wuide eine brilliant blaues Polyestergewete eihalten werden, das 
gute Schweissechthdt und gute Udiechtheiten besass und egal ge^bt war, erhalten. 
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Adsprache 

1. Faibstofftnischimg enihaltend inindestens dn FatbsiofiFderFomiel (1) 

... 

5 und mindestens ein Farbsco£f der Fbnnel (2) 




(2) 



wobei 

Ri WassOTStoff, Halogen, Nitro oder Cyano 
R2 Wasserstoff, Halogen, Nitro Oder Qyano 
10 R3 Wassetstoif, Halogen, Ci-Q-Alkoxy oder Ci-C»-ADcyI 
R4 Wasserstoff, Ci-Q-Alkyl 

Rs Wasseistofr. iinsubstitaiertes oder dutch Hydroxy, Cyano, Ci-Q-Alkylcaibonyloxy, 
substhuicrtes Ci-Q-Alkyl oder Ci-Cj-ABcenyl 

Re unsubstituiertes oder dacch Hydroxy. Cyano. C,-C4-AIkylcarbonyloxy, C-Q- 
15 Alkoxycarfranyl substitiiiertes Ci-Q-Alkyl oder Ci-C4-AIkenyl, 
R7 Nitro, Ci-C*-Alkoxy oder der Rest -SO2CH3 
Rg Wasserstoff Oder Ci-C4-Alkyl. 
R9 Wasserstoff oder Ci-Q-Alkyl, 

Rio unsubstituiertes oder durch Hydroxy oder Cyano substituiertes Ci-Q-Alkyl. 
JO R„ unsubstituiertes oder durch den Rest -0-C0R,2 substituiertes Ci-C4-Alkyl. worin 
Ri2Ci.C4-Alkyl. 
bedeuten. 



2. Farbstof&nischungen gem^s Aaspnich 1 dadurch chajrafcterisiert, dass sie au$ bis 
25 zu 60% eines Fabstoffes gemMss der Fonnel (1) bezogen auf die Summe der Farbstofife 
(l)und(2)be5tehen. 
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3. Fafbstofiftnischung gemass Anspruch 1 daduich charakterisiert, dass sie 
wenigstens einen weitBi«ti dec folgenden Fabstoffe enthalt: 



(3) 



woiin. 



Ri3 Ci-C4-Alkyl, Ri4 Ci-C4-Aikyl und fiteabgeii die Halogenatome bedeuien, 
10 wobei die Ringe A und B weita^ubstituiert werden kdnnen. 



'18 




(5) 



worm 



15 Ris Ci-C-Alkyl ist und die Ringe C und D weitersubstiniierte werden JkSnnen. 



15 



17 



<6) 



worm 



Ri6 unsubstituiettes oder durch Hydroxy oder Cyano substituienes C,-Q-Alkyl, Rn 
20 unsubstituiertes oder durch den Rest -0-COR,8 substituiertes Ci-C4-AIkyl. worin Rw 
CrC4-Allcyl. R32 Nitro, Ci-Q-AIkoxy oder der Rest -SO2CH3 und R33 Wasserstoff oder 
Ci-C4-AIkyl$ind, 



EaiPfansszeit l2.MSrz 18:39 



Case2003CH003 



18 



R 



(7) 



worin 

Ri9 Ci-Q-Alkyl. Rao Ci-C4-Alkyl, R15 Ci-CU-AUcyl und R22 Ci-C4-Alkyl oder der Rest 
NHCOR23 sind, worin R23 Ci-Q-AIkyl ist, 



(8) 




NH2 O OH 




(9) 



(10) 



OH O OH 



10 worin R^ Halogen ist. 




(11) 



IS 



K25 Cyano. NItro oder Halogen, R26 Halogen, R27 unsubstitmertes oder duich Hydroxy 
substituiertes Ci-Cf-AIlQrl und R38 onsubstitulertes oder duich Hydroxy substitniertes 
Ci-C4-AIkyl sind und der Naphdiylring E weiteisubstituifflct wetden fcann, 
und/odw 
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(12) 



worm 



R26 Ci-Q-Alkyl Oder der Rest NHCORn sind. worin R17 Q-Q-Alkyl ist. Ci-Q- 
Alkyl Oder Ci-CU-Alfcylcarbonyloxy-Ci-Q-Aliyl mid Rag Cj-Q-Alkyl Oder Ci-Q- 
5 Allq'lcarbonyloxy-Ci-C*- AUsyl sind. 

4. Farbstofifmiscliungen gmSss Anspruch 1 dadwch gekennzeichnct, dass der 
mindestens eine FaibstofF der Formel (1) die Fonnel (H und mindestens ein Farbstoff 
derFonnel (2'): 




(1*) 



uad dw mindestens dne Farbstoff der Fozmel (2) die Fonnel {T) 




5. Venvendnng von Farstoffinischmigen gemSss Anspruch 1 zum Krben von 
halbsynthetiBchen oder synthetischen hydrophoben Celluloseaceiat enthaltenden 
Fasennabaialien 

6. Verwendung von FarstofQnischungen gemSss Anspruch 1 zum Blrben von 
Polyester und/oder Cellulose 2V2-Acetat enthaUenden Fasergebilden. 

7. Fasergebilde ge^rbt mit einer Farbstoffinischung gemSss Anspruch 1. 
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Zusammenfassni^ 

Farbstofi&nischimg enthaltend znindest^s einem Farbstoff der Formeln (1) 




wobei die Subsdtuenten die in den Anspmchen aufgef&hrten Bedeutungen haben, Diese 
Mischungen eignen sich zum Farben oder Bedntcken von Polyester und/oder 
Celluloseacetat enthaltenden Fasermatedalien. 
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